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HYQROPHOBIEHENDE3 IMPRAEGNIEHMITTEL FUER FRISCHE 8AUST 0FFE 

Die Erf indung bezieht sich auf ein Gemisch zur Hydrophobieruhg von feuchten 
stoffobetflachen nach der Warmbehandlung. Ziel: Herabsetzung der 
sseraufnahmefahigkeit des Betons ohne gesonderte Beeintrachtigung das 
^gungsprozesses der Bauelemente. Aufgabe: Hydrpphobierung des Baustoffes ohne Eingriff 
>e Mischrazeptur und vor Kristallisiarung des Betons: Das Imprigniermittei besteht aus einem 
n«di aus 30-60 Masse-% eines qder mehrererEstervoh Fettsauren mit mihdestens8C-Atomen 
Alkoholen mit 1 bts 16C-Atomen, aus vorzugsweise 5-55 Masse-% einar oder mehrerer 
jxysiliciumverbindungen, davon bis zu 40 Masse-% monomeren oder oligomeran 
ieisaureesters und/oder bis zu 50 Masse-% eines oder mehrerer Alkyl-, Cycloalkyl- und/oder 
Itnalkoxysilane und/oder Dialkoxysilane mit zwei der genannten Organoreste am 
:iumatom, aus vorzugsweise 5-89 Masse-% eines Kohienwasserstoffe . 
Jgenkohlenwasserstoff^Alkohole^Ather, Ester und/oder Ketone enthaltenden LSsungsmitteis 
r Losungsmtttelgemisches sowie gegebenenfalls aus bis zu 40 Masse-% Bitumen sowie 
:eren ublichen Zusfltzen. 



a) Tit el der Brfindnag 

Hydropbobierendes Impragniermittel fttx friscbe Bauetoffe 



b) ADwepduogsgeblet der Erflndtuag 

Die erfindongsgemafien Gemiscbe sind zur Hydropbobierung der 
meiat zementbaltigen and alkaliscben, mebr' oder weniger 
faucbteo BaustoffoberflSchen geeignet, die im pertigungs- ' 
fluB mitunter achon unmittelbar nacfa der Warmbetaandlung, 
mitunter aber each erst mehrere lage danacb f ertiggeatellt 
warden miisaen. 

c.) cfaarakteriatlfc der bekanaten techniaoben L3sungen 

Hydropbobierungen und Impragnierungen nerden seit langem 
vorgenommen, um die ffSssebeatMndigkeit von Baustoffen zu 
erbSben. Verscbiedene Salze der ^earinaaure, z*B. Calciom- 
stearat, warden der flttaaigen Bauetoffmiacbung zugeeetzt. 
Deagleicben warden feste polysiloacantaarze, Wacbse, Paraf- 
fine oait.. zugesetzt* Die pberflSohen fester Bsostoffe wer- 
den ebenfalia mit den genannten Mitteln, am gttnatigaten 
aber mit gelSsten Poljsilozanbarzen oder anderen eiliclum- 
organischen Verbindungen getrankt* 

Die zuafitze sum flliasigen Baustoffgemiecb arfordero rela- 
tiv grofie ffiengen an Hjdrophobiermittel and erzielen nur 
einen bescheidenen Effekt^ So aurde mit Caloiumstearat, daa 
in eiaer lienge von 1 % dem, zement zugeeetzt wurde, die wae- 
aeraufnabme dea Beton nur um ca* 50 % herabgesetzt. 
Qberfiactaenbydroptaobierungen nerden erfolgreicb mit Poly- 
silosanbarzen durcbgefUbrt. Diese k^nn^n ala SlliePPata 
in Sfatron- oder Kalilauge gelSst werden. Sie werden erst 
einige.nocben nacb dem Auft raged so weit carbonatisiert, 
daJ3 aie nicht mehr wasaerlSslicb siad. 
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G&natiger alnd in dieeer Hinsicbt die HarzlSaungen, meist 
jtetbylpolysiloarane, in organischen XSsungsmitteln. Um ein 
gates Eindringen zu erreicben, werdan sie an vorteilbafte- 
aten in Konzentrationen um 5 % gegebenenfalls mebrmals auf- 
getragen* Der Bauatoff mufi aber trocken and saugfUbig aein. 
Auf zementreloben, atark alkaliachen Baustoffen iat die 
bydropbobierende Wirkung dar Metbylpolyslloxantaarze unzu- 
raicbend* Bacb WP 135 188 lasaen sicb jedocb Harzmiscbun- 
gen beratellen, mit denen.man auf aolobem Material eine 
eimtandfreie Hydropbobierung erreicben kann. Der Baoatoff 
muS aber auareiobend krietallisiert, also mindestens 2-4 
Wocben alt aein, Selbst kurz nacb einer Warmbebandlung 1st 
Beton.nocb nicbt aoweit strukturiert, dafl auf ibm mit den 
genannten Silikonbarzmiacbungen ein atabilea taydropbobes 
System aufgabaat vierden kann.' Es ist jedocb ofrmala nicbt 
meglicb, mit der pertigstellung einige wocben zu marten. 
HSlt man dieee. Prist nicbt ein, sind die bekannten Poly- 
ailoxan-Hydrophobierungsmittel kaum wirksam and darauf auf- 
gebaute Polyeiloxan-Anstricbsysteae biattern meist nacb 
kurzar 2eit ab. Hocta schleGhtere Brgebnlsae erzielt man mit 
andere'n tlblichen Mltteln. 

Oftmala aind die BetonoberflScben aaob etaubig-krBmelig 
Oder aie entbalten von ausBcbwimmender zementmilcb berrtib- 
rende glasige.Xruaten, die von keiner PolymerlSaung durcb- 
drungen warden, aiob aber frttber oder apgter zuaammen mit 
den aufgebracbten Anstricben ablSaen and damit sine unge- 
aobUtzte Oberflacbe bin-terlasaen. 

Die Ester langkettiger FettaSuren warden in erater.Linie 
ala weichmacber fur Plaste and alfl modifizierende bzvu 
plaatifizierende ZusHtze zu Anatricbstoffen verwendet. 
Die Ester der Kieselaaure bzw. 'von organokieselaiiuren wer- 
den, meist nacb -Zuaatz von sauren als Hydrolysekatalyaato- 
ren, zur Beacbicbtung und zar Sandateinverfestigung einge- 
aetzt (BHD-P 26 54 0 3 6; 28 20 391;. 29 15 066; 30 21 018). 
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Die in Alkobol gelBsten Eater von Organokieaelaauren warden 
aucb zur ImprSgnierung vor der Reparatux tod Betonriaaen 
und ftir Sbnliobe Zwecke benutzt (BRD-OS 27 42 430). 



d) Ziel der Brflndaog 

Bei zu erwartender baufiger BSsseeiniiirkung ist ea notwen- 
dig, die Waaaeraufnahmef iibigkeit daa Baton herabzusetzen. 
Der Fertigungapro zeB aoll dabai wader gestOrt noob kompli- 
ziert werden- 

e) Darlegung dea Weaena der Erfinduog 

Ea bestebt die Aufgabe, den Bauatoff innerbalb der Ferti- 
gung, aber oboe Eingriff in dia Miscbrezeptur, am beaten 
unmittelbar nacb der Warmbebandluag basaebeatandig za ma- . 
cbea* u& jedocb die Baustoff telle, . z*B» Baton-, Asbeat- 
zementplatten usw., alabald nacb der Eeratellung bydropho- 
biereo za kbanen, iat ein Mitt el notwendig, daa aucb dann 
auf Baton bydrophobierend wirkt, nana dieaer nocb nicbt 
auareicbend kristalliaiert iat, alao beiapielaweiae unmit- 
telbar nacb der Warmbebandlung. Aucb bei mangelbafter Ober- 
fiacbanqualitat. aollte die Hydropbobierung mSglicb sain. 
Ea wurde gefunden, dafi man aucb frischen Baton, der pocb 
nicbt lange erbartet iat, mit einem Gemiach wirkaam hydro - 
phobleren kann, daa t o lgendarmaBen zusammengeaetzt iat: 
Aua vorzugsweise 30-60 Masae-# einea oder mebrerer Eater 
von Eettaauren mit mindestena 8 .C-Atomen und Alkoholen 
mit 1-16 c-Atomen, vorzugawaiae 5-55 Masae-sS einer oder meb- 
rerar Alkosysiliciumvarbindungen, davon bi3 zu 40 Masse-# - 
monomaren oder oligomeren Kieselsaureeaters und/oder bia 
zu 50 Iffaaae-jg einea oder mebrarer Aikyl-» Cycloalkyl-, 
und/oder Aryltrialkoxyeilane ufid/oder Dialkoxyailane mit 



zwei der gensnnten organoreate am Siliclumatonu Das Gemiach 
enttaaMt vorzugsweise 5-89 Maaae-% LSsungamittel, die allein 
oder ala Gemiacb aus Kohlenisasserstoffen, Halogenkohlen- 
wasserstoffen, Alkobolen, Itbern, Bstern xmd/oder Ketoceo 
beateben kStmen. Perner kBnnen gegebenenfalls bis zu 40 
Masse-% Bitumen im Gemiach geliJat aeia* 

Bs wurde festgestellt, dafi die LSaungen der genannten pett-. 
aSLureeater und der Organo-di- bzw. -trialkoxyallaae aucb 
allein eina gate bydropfaobierende Wirkung baben, Bei den 
pettsSureestern tritt aie jedocb nor im alkaliactaen Milieu 
and erst nach einiger Zeit ein. Die bydropbobierende Wirkung 
der Organoailiciumester tritt schneller ein. Bei friscbem 
feuctatem Betpn iat sie jedoch ziemlicb gering. Bur mit den 
erfindungsgemaflen Gemiacben iat es mSglicb, trotz der Unter- 
scbiede im Alter, Zustand und in der QualitSt der Betonober- 
flSchen ateta eine sichere Hydrophobierung zu erzielen. 
Aucb das Verb&ltnis von Materia la ufwand und Wirkung iat bei 
den Gemiacben vieaentlicb gttnatiger ala bei den einzelnen 
Komponenten. In gewissen Fallen iat es aucb mSglicb, obwohl 
umstandlicber, einen Sell der Komponenten nacbeinander auf- 
zutragen. Zugaben von Parbetoffen, pigmenten und pUllstoffen 
aind im prinzip ebenfalle mBglich. Bai feinporigam Unter- 
grund slnd Pigment e Oder pilllstoffe unzweokmSfiig, da sie an 
der OberflScbe aitzen bleiben und daruber hinaUB das Bin*- 
dringen des imprSgniermittels eraobweren. LBsliche Farbatof- 
fe Bind dagegen zur Kennzeichnung dea. Impragniermittela vor- 
teilbaft.- 

Tergleichende Untersucbungen liber die bjdrophobierende Wir- 
kung aind in der nacbstebenden Tabelle wiedergegeben. Aus 
ibr iat die ungewShnliche ffirkungsbreite und zuverlaasig- 
keit der erfindungsgemSBen Mittal eraicbtlicb. 
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fl AusfUhrungsbeigpiele 
Beiapiel 1 

10 Masse-% Octaneaoremttayleater, 5 Maase-jS stearinsSoxebu- 
tyleater, 32 Maase-# einea jaetbylesters' oligomerer Kieselaau- 
re, 45 llaaae-% Metbylpbenyldietboxysilan and 8 Uasse-% Tetra- 
lin Harden gamiacbt. 

Beispiel 2 

Das Gemlscb beetebt aus 5 Maaae-# octansauretaeptadecylester, 
55 Masae-% Stearinsauremethyleater, 5 Maase-£ Kieaelsaiwe- 
tetrametbyleater, 5 Maase-?S Cyclobexenyletbyltrietboxyailan, 
10 Masse-jS pbenyltriettaoxysilaa, 15 Masse-# Bitumen, 5 Masae- 
% ri-Butanol. 

Beispial 3 

15 iffasao-56 stearinsauremetbylea.ter, 10 Hasse-# lletbyltrietta- 
oxysilaD, 10 Massed phenyltrietboxyeilan, 40 Massa-% Bitu- 
men, 5 Maaae-% Acetopbenon, 10 SSaase-g Tetracbloratbyleo, 
5 iiaaae-SS Dipbenyiatber, 5 Itt&ase^. ESsigsaureetbyleater. 

Beispiel 4 

5 Haase-fS Stearinsaurebiitylester, 4 Meaae-£ (Cyelobexeoyl- 
ettayl)-Metbyl-diatboxysilan, 2 Masae-% cyclohexenyletbyl- 
trietbosyailan, 40 Masse-* Xylol, 49 Masae-fc Iaopropanol. 

Beiapiel 5 

Wie Beispiel 2. Auf 100 Hassa-feile dee fllissigen Gemisches 
Bind 10 Maase-Teile Eiaenoxidgelb und 90 Masse-Teile lalkum 
entbalten* 

Beiapiel 6 

Wie Beispiel 4. Auf 100 Masse-Teile de.a flliaaigen Gemiscbes 
sind 2 Maaae-Teile Eoain entbalten'. 
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Erf iodunga ana prtic fa e 

1. ajdrophobierendes Impragaiermittel ftir friscbe Bauatoffe,' 
dadnrch gekennzeichnet, dafi es bob einem Gemisch von vbr- 
zugsneiae 30-60 Masae-jS eines oder mehrerer Ester von 
yettaa'uren mit mindeetena S O-Atomen und Alkoholen nit 
1-16 C-Atomen, aus vorzugaweise 5-55 Maaae-fS einer oder 
mehrerer Alkoyyaili.ciumverbindungen, davon bis zu 40 
Masse-sS monomeren oder oligomeren Kieaelsaureestera and/ 
oder bia zu 50 Masse-% einea Oder mehrerer Alkyl-, Cyclo- 
alkyl- und/oder Aryltrialkoxyailane und/oder Dialkosy- 
ailaae mit zwei der genannten Organdxeate am Siliciua- 
atom, aua vorzugsweiae 5-89 Massed eines Eoblenwaaser-f. 

"stoffe, Halogenkohlenwasaeratoffe, Alkobole, Ather, Eater 
und/oder Ketone entbaltenden LSsungamitteia oder Loaunga- 
mittelgemiacbea so^ie gegebenenfalla aaa bis zu 40 Masae- 
% Bitumen sowie vneiteren liblicben zussVfczen beatebt* 

2. 'Mittel aacb Punkt 1, dadurcb gekennzeicbnet, dafi die Kom- 

ponentea nicbt zugleioh, abodern gesondert oder in Teil- 
gemiacben in mebreren Arbeitascbritten zur Anwendung ge- 
langen, ■ 

3. Mittel nacb Punkt 1 und' 2, dadnrch gekennzeicbnet, dafi 
attf 100 Maaae-Teile des Gemisches bis zu 100 Maaae-Teile 
Pigmente und/oder Ittllstoffe und/oder bia zu 10 BJasse- 
TQile lbslicher FarbstoiTe entbalten. sind« 

4. Mittel nacb Punkt 1 bia 3, dadnrch gekennzeichnet, dafi 
ea aich bei den Organotrialkoxssilanen um Metbyltrietb- 
oxyailan, Pbenyltriethoxyailan und/oder Cyclobexenylethyl- 
t'riethosysilan handelt. 



